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Beschreibung wendet werden, & Dickteschiehtimgs massen, bei de- 

neu die Ftlllstoffe weggelassen worden sind. 

Die Erfinduitg befafit sich mit einer Beschichtungs- Die Basisemulsion, enthaltend Bitumen oder Bitu- 

masse zum Abdichten von Bauteilen gegen Bodenfeuch- men-Latex, kann mit variablcn Latexanteilen je nach 

te,m^htdr(tokende$Wasserun4drackcndcsWaS5cr,auf 5 gewflnschter Elastizhfit aussefuhrt werden. 

Basis einer Bitumen enthaltenden Emulsion sowie el- Latex 1st elue waBrige Dispersion von natfirlichen 

ncm Verfahron zum Horstcllen solchcr Abdichtungen odersynthetischenPolymerei^aicenmehtbeispielswei- 

mit Hilfe von Beschichtungsmassen auf Basis Bitumen sc bei der Emulsion6po!yinerisation und wird der Bhu- 

enthaltcnder Emulsionca menmasso zur Erhohung der Elastizittt zugesetzt Hicr- 

Es isi bekannt, daB Bitumen je nach Beschaffenheit 10 bei werden insbesondere auch waBrige Dispersionen 

und Herkommen als KJebemasse zum Aufkleben von von Synthesekautschuk, Polychloropren oder Polysty- 

Fuflboden. FuDbodenbelagen und Dachbelagen, als rol-Cobucadienals Latex eingesetzL 

Dichtungs- und Deckaufstrich, zusammen mit Asbestfa- Es ist bekannt, daO Polyurethan als Prapoiymerc mit 

SCrn und Stetamehl als Bmderoittcl und BitumcnraOrtel, terminalen Isocyanat-Gruppen, hergestellt als Klebstof- 

der gegen Sauren unempfmdlich und nicht queUbar ist, 15 fe oder Dichtungsmassen, Anwendung findcn. die mil 

als Sperrstoff im Hoch-, Ticf- und Wasserbau, als Bitu- Feuchtigkelt au$ der Umgcbung unter Ketteaverlange- 

menpappe zum Impragnieren und kombiniert mit Lack- rung und gegebenenf alls Vernetzung aushartetL Die Po- 

rohstotfen, wie trocknenden Olen, Chlorkautschuk, Na- lyurethan-Prapolymere mit endstfindigen freien oder 

tur- und Kunstharzen, als physikaiisch rrocknender Bi- blockierten Isocyanat-Gruppen harten p gegebenenf alls 

tumenlack zum Isolieren von Bauten und Metallen ver- 20 thennisch aktivieri; bei Feuchtigkeitsemwiriwng aus. 

wendet wird. FQr die Erfindung werden sokhe Poryurethan-Prapoly- 

Bkumenemulsionen dienen nach VcrrQhrcn von hei- mere ausgewfihlt, die bei niedrigen Temperaturen, d. b* 

Bern flussigem Bitumen in Wasser unter geringem etwa be! AuBentemperaturen von 20°C oder weit darunter 

l-^-igem EraulgatorcusatZj wie Seifev Harz, Ton, vor- noch ausharten. 

wiegend zum StraBenbau, aber auch vennischt nut FQU- 25 Es ist bekannt, daB Polyurethan-SchAume bei der 

stoffoa wie Asbest und HolzmehJ und Styroporkugeln Polyaddition entstehen, wean Wasser und/oder Carbon- 

(Schaumstoffkugeln aus Polystyrol) als Isolier- und sauren zugegen sind, denn diese rcagioren mit dem Iso- 

Dichtungsstoff e. Dichtungsstoffe auf Basis von Bltumc- cyanatcn unter Abspaltung von auftreibend und 

nemulsionen, enthaltend Schaumstoffkugeln aus Poly- schaumbildendwirkendemKohlendioxid. 

styrol werden auch als Dickbeschichtungsmassen be- 30 ErfindungsgemaB werden nun neuartige als Dickbe- 

zeichnet, dcren Anforderungen durch DIN-Normen sehichtungsniassen geeignete Massen auf Basis von Bi- 

Festgelegt sind* Sie werden zum Abdichten von Bautei- tnmenemulsionen dadurcb hergestellt, daB erne Bitume- 

len gegen Bcdenfeuchte, druckendes Wasser und meat- nemulsion bzw. Bitumen-Latcxemulsion, die kcine Full- 

drOckendes Wasser cingesetzt und sind handelsablich stoffe enthait, eingesetzt wird, die durch Zugabe eines 

erhaltlicL Als nachteilig erweist sto bierbei, daB die 35 unter Feuchtigkritsoinwirkung aushttrtenden Polyure- - 

bekanntcn handelsublichcn Dickbeschichtungsmassen than-Prapolymers gleichzeitig mit dem Wasser der 

auf Basis von Bitumen, welche als FOUstoff unter ande- Emulsion schaumbildend wirkt, wobei vdllig ttberra- 

rem SchaiHitftoffkugcln aus Polystyrol enthalten, aus- schend m der Masse verteilte Mikroblfischen ausgcbil- 

schlieBUch manueU mittels Kelle und Glattspan aufge- det werden, ErfindungsgemaB wird eine Dickbeschicb- 

tragen werden raussen und daB sic bei grOBcren 40 tungsmasse gebildet, die ohne Zusatz von FQllstoffcrt 

Schichtdickea im nicht ausgehaneten Zustand zum Ab- bei der Aushartung ibr Volumen durch Ausbildiing von 

Iaufenneigen. Mikroblaschen mfqlge der schaumbildendcn Reakdon 

Das Auftragen und Gotten bt bedingt durch den der Polyurethanharzkomponente mit dem Wasser der 

Zeitaufwand sehr lohnintcnsiv und damit kostenmten- Emulsion vergroBert, wobei jedoch die Mikroblaschen 

siv. AuBerdem sind diese Arbeiten fflr den Verarbeiter ^5 in der Masse fewverteih 5ln<i also keiite durchgingige 

unangenehm, da er standig mit Bitumen verklcbten SehHumstofnichich; bilden. 

Werkzeugen, Handschuhen und Schutzkleidung agieren Auf Grund der Reaktion des Einkomponenten-Poly- 

mu ^ urethan-Harzes, das der Bitumenemulsion bzw. Bitu- 

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, derartige men-Latexomulsk>n zugegeben wird, wird erreicht, daB 

Dickbeschichtungsmassen auf Basis von Bitumen zum 50 die Beschichtungsmasse das auf Grund der Trocknung 

Abdichten von Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nicht- der Masse - Abdunsten des Wassers der EmuUion - 

drttckendes Wasser und drOckendes Wasser zu verbes- verlierende Volumen durch die in der Masse eatstehen- 

sern, d. h. die vorgenannten arbeitstechnischen Nach- den Mikroblaschen infolge der Schaumbildung ausge- 

teile zu vermeiden. Insbesondere liegt der Erfindung die glichen wird. ErfindungsgemaB crsetzen also die Mikro- 

Aufgabe zugrunde, BeschichtungsmasBen auf Basis von 55 blaschen die sonst ablicherweise in Dxckbeschichtungs- 

Biuunen zum Abdichten von Bauteilen spritzbar auszu- massen enthaltenen Fflllstoffe, insbesondere die be- 

bilden, wobei selbstverstandh'ch auch eine manuclle kannten PolysryrolschaunistoffkOgelchen, Damit ist 

Auf tragung, wo es erf orderlich ist, mOglich bleibL abcr cine mihtoffiosc Beschichtungsmasse zum Abdjch- 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe mit einer Be- ten gegen Bodenfeuchte und zum Isolieren geschaffen, 

schichtungsnias 5 * auf Basis Bitumen enthaltender Emul- & die auf Grund ihrer Konsistenz spritzbar ist, d. h. raitteb 

sionen zum Abdichten von Bauteil gelost. die einen Zu- Sprittpistolen in bewabrter Weise auf tragbar isl Auf 

satz elnes mit Feuehtigkeit aus der Umgebung aushfir- diese Wcise werden die bdeannten Nacbteile der manu- 

tenden Polyurethan-Prapolymeren mit terminalen Iso- ellen Auftragung von Dickbeschichtungsmassen ver- 

Cy&natgruppen (EinkomponenTen-Polyurethan-Harz) mieden. 

gntljH.lt. 65 Des weiteren ist ein Vorteil der erfindungsgemaBen 
Als Basisemulsion far die Erfindung kSnnen die fur Beschichtungsmasse zum Abdichten gegen Boden- 
die bekannten Dickbeschichtungsmassen auf Basis Bitu- feuchte und zum Herstellen von Isolierungen, daB durch 
men eingesetzten Bitumen enthaltenden Emulsion ver- die Zugabe des Emkompoaenten-Polyurethaii-Harzes 
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einesehrkurzeAush^ngLhderaufein^Uauf- °*°f b ^^ auf Basis 

tebrachten Beschichtungsmasse eirachi wird. Mb der -^SmSSwib stod bis zu 15 Gew.-% Polystyrol- 

frfmdtnesgenUiaen B^^^^f^* h „! Sau^Sge^erenthalten, um zu crreichen, datt 

medrfeen AuBentemperaturen gearbeitet werden. ins- ^T^p^chtdicke in. eW ft der aufgetragenen 

SStonauchVun^Undi^ * J£385ta5? Sstonsmasse entspricht. Erfb- 

arbeitet wcrden, da die Aushartung der Bescbichumgs 5=^""^ « erforderlichi b d UbUchea Besrfuch- 

££ nach dem Auf tragen M^^gJ fur^S 5£ 6* Gew^ Zugabe an Einkom- 

ein/zwei Stunden Uegt, je nach Tnrtitt^ JJ»?™" rStenTpolydrethan-Harz zu der Emulsion das Volu- 

Tcmperaturen vetzogern, habere AuBentemperaturen g™~™£ b{ian2Mb 2UV ergroBem. . 

beschleunigrodenHarteablauf. w vJrteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den 

^ b^X-"* verzdgern d« Hlrrogfltrf men. 
derMa 5S tBevSrz^Wen2bisJ0Gew ; <!<>Qnkoi^ 

ponenTen-Polyurethan-Harz, bezogen auf das Gewicht ls ***P' e ' 
der Bitumen enthnlieirfen Fureine erfindungsgemaBe Beschichtungsmasse wer- 

dersbcvorzugli(iiemBweichvon2 bis8(jcw. /o t m ru looGew-Teile B lumen-Latex-Emalsion 

komponenten-Poly^than-Har* in bezug auf die B.m- f^ w »^ ite 1 ^S po ; wteil .p ob , llr eth a n-Harz ein- 

men en thaltende Emulsion . , , t „. 

Diemitdererfimlungsgem^enBesehuht^g^as^ « se^* Po| wird bei- 

hergestellte Abdiehtungsschicht JStoSSFSS handelsubliche feuchUgkeitshlrtende 

auch mogHch. der ernndunpgemaBen Beschwhtungs- ^™^{ t ^ l , Eirfcomponenien-Polywethan- 
masse Fullstotre zur Verstarkung hL ^S^Mtmmn. DaSdn (D) eingesetzt, das 
Hierbei «x jedocb zu beachten, daB .die Sprtebarkeit ^« r ™^^ en ^ urolan .Fk inject 2" vemie- 
der Beschichtungsmasse erhalten ble.be umtt «■ * SSt Kerbd handelt es sicb am ein Polyurethan- 

Wegen der kurzen A«shartezed ^» feuEStWUrtend tot, mit graugelber 

Ben Beschichtungsmasse .st das E^omponflnwn-Po^ ^^^gwKonsiswnz, einer Dichte von 1,12 g/cm' 
urethan-Hari der Bitumen enthaltenden Emubaon erst ^j^'f^ ^ * n 200^ Die AushBrtezeit 
unmittelbar vor dem Aufu-agen auf em Baute.l, d. h. vcr and imm y™ 1 ^^^.^ betrHgt for sich ge- 
demH B rstelJeneinerAbd.eh^gzuztigeben. » ^^°^e^wanvon Feuchtigkeit bei Tempera- 

EinerfindimgsgemaBesVerfalu-enzumHerswtoei. ^^S c und pius^Cea^ Tage. 
ner Abdicbtung und Isolierung auf Basis enter Bimmen ^*K^^w*buUm wird eine handelsQbU- 
enthaltenden Emulsion zeichnet rich c uThS^t£^t ^g^at, beispielsweise die 

der Bitumen enmahendenl^uh.0^ che ^™^ T . Baustof f wchll ik GmbH, Hamburg 

Bitumcn-Latex-Emulsion, unpttelbar vor demAdflra. 35 von ^^r^ Handebbeaeichaung *Eubit-Dickbc- 
gcn auf das Bauteil ein nut Feucht,gkett aus der Umge- {D\ unter der ^ « de ? jcdoch pfflj. 

bung aushflrtendcs Polyureiban-Prapolymer nut termi- ^^fl.w S e '^1 Hierbei handelt es sicS um eine 
Mien Isocyanatgruppen {Emkompon^ten-Polyure- "**S^SiXa^5^ ™m Auf- 
than-Harz) zugemi.cht wird u«d d.ese Mb» sogl^ fctumen ^ e ™^^ Beschichtungsmasse 
auf das Bauteil aufgeeagen wird, wobei bA mder ^ « ^g^^^m AlSikhtcn deszelben gegen Boden- 
se infolge der Gegenwart des Wassers aus der Emission ^ "^^; ac Spritzpistole mit elnera vorge- 

Schaumblaschenbildenund die Masse unterAusbildung SSSSwffiS vohK wobei die Bitumen- 
von innerhalb der Masse feinverteilter MikroblSsehen jJJJ^gSgJf e S25hh«irohr dm Misohroar 

aushartet. „- . . , ^.^rrfahrt wird. In das Mischrohr wird Ober Cine weitcre 

Bevorzugt wird das errmdungsgcmaBey^abrenun- « ^J^X^ee Einkomponenten-l'olyurethan. 

ter Anwcndung emerSpritzp stole durchgefQhaderdie ^^^^fg^ MkchVohr mit der Bitumen- 

Bitumencmulsion mittels einer Zuleiumg ^ Srfon a^dera Weg zur Spritzpistole ver- 

wird. wobei unmittelbar vor d«n Emgang ; m d* : Spntz- ^^^J^^^ das Bauteil mit Hilfe der 

pistole das Einkomponentenpolyurethan-Harz m <ue bi- ffi ^J^ le 3 se ™ ritzt B ei einer AuBentempcratur 

fuminwe Emulsion injiziert tmd ^J^SX * tWcftto £SK» nacb 10 Minutcn eine Au- 

les. wie Mischrohres. mit derselben nnnA .und in ^ n h ^^ ra ^ dasBawieilauf ^brachtenBeschich- 

ssk irJSsBsrs sssss * ssgs ^ h^. bei b^ u . 

der Besebichtungsmasse b^^^t-I^l^I Bei d" gewfihlten zugesetzten Menge an Emkompo- 

diePolyureman-KomponentemderbituitunSsenE^ ne «ten Jolvurethan-flarz bd einem Anftrag emer 

sion verteilt wird, desto SleW Stm^nTmm wird dcr Schwund durch Aus- 

hen die Mikroblasebet. ^ die tonen ^ s ™™«^«^. SS53m "wauari der Emulsion) auf etwa 0.1 mm 

den Schaum Mden, sondern in der Masse verteilt ausge 6fl «^™^ eg is[ eJnC Folge der j D der Besduchtungs- 

bddetsind. ... „^seiztcn masse dutch das ankomponenten-Polyurcthan-Harzm 

Die Menge des der Besch^hiungsruasse zugeset«en masse bad ^ ^ d em Wasser der Emul- 

Einkomponentan-Polytirethan-H^eas^s^ ^^^^obltohco, die das Volumen der Mas- 

daB die Menge der enutehenden M'^'^^j!: „ s e „^ ri 5ayergr6Bern.ObnedenZusattdesEinkom. 

SSSSdi ^oclcnen nur eine Scbiehtdicke 
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von 4 mm aufweisen. 

Es 1st selbstverstandHch, daB je nach Anwendungsfall 
Bitum-Latetf-Emulstoaea mit unrerschiedlichen Latex- 
anteilen je nach gewunschtcr Elastizit&t cinsetzbar stod. 
AJs Einkomponentm-Polyurethan-Harze sind solchc 
geeigneudie to Gegenwart von Feuchtigkeit bei norma- 
jcn Aufteatemperaturen ohne ziisaizliche WSrmezufuhr 
aushfirten. 



Patcniansprflche 10 

1. Beschiehtungsmasse zum Abdichten von Bautci- 
len gegen Bodenfeuchte, zuchtdrOckendes Wasser 
imd driickcmdes Wasser auf Basis dner Bitumen 
enthaitenden Emulsion, gekennzelchnet durch den 15 
Zusatz eincs mit Feuchtigkeit bus dcr Umgebung 
aushfirtenden Polyurethan-PrapoJymeren mh ter- 
minaJen Isocyanatgruppen (Einkomponenren-Poly- 
urethan-Hare). 

2. Bcschichtungsmasse nach Anspruch 1, dadurch 20 
gckcnnzcichnct, daB 2 bis 10 Gcw.-% Einkompo- 
nenten-Polyurethan-Harz; bezogen auf das Ge- 
wicht der Bitumen enthaitenden Emulsion, vorge- 
sehen sind, 

3. Beschiehtungsmasse nach Anspruch 1 oder 2, da- 25 
durch geke n nzeichn et, dafl als Bitumep enthaltende 
Emulsion sine Bitumen-La tcx- Emulsion vorgese- 
henist 

4. Verfahren zum Herstellen einer Abdicbtung von 
Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdruckendes so 
Wasser und drflckendes Wasser, mit einer Be- 
schichtungsmasse auf Basis einer Bitumen enthai- 
tenden Emulsion, dadurch gekennzeicfcnet, daB der 
Bitumen enthaitenden Emulsion, insbesondere ei- 
ner Bitumen- Latex-Emulsion, unmittelbar vor dem 35 
Auftragen auf das Bautcil dn mit Feuchtigkcit aus 
der Umgcbung aushartendes Polyurethan-Prapoly- 
raer mil terminalen Isocyanatgruppefl (Einkompo- 
nemen-PoIyurethan-Harz) zugemischt wird und 
diese Masse sogleich auf das Bauteil aufgetragea 40 
wird, wobej sich in der Masse infblge der Gegen- 
wart des Wassers aus der Emulsion Schaumblis- 
chen widen uad die Masse unter Ausbildung fein- 
verteilier Mikroblaschen aushartet 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB das Auftragen der Masse mittels einer 
Spnupistole erfolgt, wobei das Einkomponenten- 
Poiyurethan-Harz unmittelbar vor dem Einlauf dcr 
Emulsion in die Spritzpistole zugemischt wird 

& Verfahren nach eincm der AnsprCiche 4 Oder 5, so 
dadurch gekennzeichnet, daB 2 bis 10 Gew.-% Ein- 
komponenten-Polyurethan-Harz. bezogen auf das 
Gewicht der Bitumen enthaitenden Emulsion, zu- 
gegeben werden. 

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 4 bis 6, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die Menge des zuge- 
gebenen Emkomponenten-Polyurethan-Harzos so 
groB gewahlt 1st, daB erne ausreichende Anzahl von 
Mikroblaschen gebildet Wird, die eine Volumenver- 
gr&Berung etwa entsprechend dem Schwund beim 60 
Trocknen der auf das Bauteil auffeetragenen Masse 
enispricht, so daB die Schichtdjcke der aufgetrage- 
nett Emulsicnsmasse auch nach dem Trocknen der- 
selben im wesentlichen erhalten bleibt 
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